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Pfedmetem vyn^lezu jsou vodiv6 tmely a 
n^t6rov6 hmoty, kter6 jsou tvofeny vodnou 
dlsperzi pojiva, ke kter6 je pfiddno pr^Sko- 
vit6 plnivo. 

Dosud znfim6 vGdiv6 tmely a n^tfiry obsa- 
hujl jako pojivovou slo2ku epoxidovou prys- 
kyfici rfizn6ho sio2enI, modifikovanou popfl- 
pad6 jin^m typem syntetick6 pryskyfice ne- 
bo reaktlvnim rozpoustfidlem. Zn^my jsou 
XH kompozice, ve kter^ch )e epoxldovd 
pryskyfice rozpouStena v inertmm'rozpouS- 
tfidle. Vodlvosti takovych syst^mi je dosa- 
2eno pfidfinim riizn6ho mno2stvI pr^Skovl- 
t^ch plniv, z nlch2 pfevl^dd prSSkov^ nikl, 
stMbro, zlato a graflt, 

Vodiv6 tmely a n6t6rov6 hmoty se pou- 
2ivajl v§ude tarn, kde je tfeba doslcl vodl- 
vosti lepenych spojfi, povrchu jinak nevodi- 
v^ch materi^lQ, jako jsou um6l6 hmoty, sklo 
apod., a V dalSIch aplikacich, pfi kter^ch 
neni mo2n6 pou2U b62nych postupd, jako je 
sv^fenl, galvanick6 pokovov^nl apod. 

Nevyhodou tmelft a n^tSrov^ch hmot uve- 
deneho slo2eni je hoflavost pou2it^ch prys- 
kyfic, modlfikaCnlch slo2ek, tvrdidel a roz- 
pouStSdel (v6tgina pou2IvanycK rozpouStfi- 
del jsou hoflaviny prvni tfldy), mo2nost o- 
mylu pfi ddvkov^nl tvrdldla, kter^ mA za 
n^sledek iievhodn6 vlastnosti vytvrzeneho 
syst6mu, mal4 adheze k plastickym hmotdm 
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typu vinylov^ch polymerii a nlzk6 maximum 
m6rn6 vodlvosti. 

Vyge uveden6 nev^hody dosud znim^ch 
vodiv^ch tmelii a nitfirovych hmot odstra- 

5 Auji vodiv6 tmely a nit6rov§ hmoty pln6n6 
pldSkovymi plnivy, kter^ jsou tvofena pr^S- 
kovym zlatem, stflbrem, m6dl, hlinikem 
wolframem, grafitem nebo jejlch smSsI, po- 
dle vyn^lezu, kter6 sest^vajl z vodn6 dls- 

10 perze pojiva o hmotnostnim obsahu 20 a2 
70 % netfekavych slo2ek tvofen^ch kopo- 
lymerem ze 20 a2 80 % styrenu a 80 a2 20 
procent vinylacetAtu, ke kter6 je pfid^no 
60 a2 98 % pr^skov^ho plniva, poCIt^no na 

15 celkovou hmotnost tmelu v su§in§. Po na- 
neseni na povrch a po vysugeni vytvoM kom- 
paktnl vodivou vrstvu. Vodn6 dlsperze poji- 
va, jeji2 obsah hmotnosti netekav^ch slo2ek 
se pohybuje v rozmezi 20 a2 70 %, se bud 

u> pfipravi n§kterym z b62nych postupft sus- 
penznl polymerace, nebo se pou2lje n6kter^ 
z dostupnych komerCnlch produktft o vhod- 
n6m slo2em. 
Prd§kovit6 plnivo nem^ obsahovat cAstice 

« v6tSI ne2 0,1 mm, aby pfi menSIch tlouSfkdch 
ndtfiru nedoch^zelo ke vzniku zrnit6ho po- 
vrchu, a u m6dl a hlinlku je tfeba dbAt, aby 
povrch edstic nebyl inaktivovAn oxidaci ne- 
bo n^kterou z pou2ivanych povrchov^ch <i- 

so prav. Nejvyhodnejsi jsou Supinky, lamely ne- 
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bo vloCky 0 velikosti 5 ai 100 mikrometrii. 
Hotova ndtgrov^ hmota se nan6sl nfekter^m 
z bfeZnych postupi, jako je natirani, stfikA- 
nl gpachtlovAnI apod.; "a vysu§I se pfi tep- 
lote 60 a2 120 'a kdy do)de k vytvofeni kom- 
paktniho filmu bfihem max. 60 min. V zdvis- 
losti na zpilsobu naneseni a vysouseni vznik- 
ne kompaktnl film, tloustky od nekolika mi- 
krometrCi do n6kolika milimetril, kter^ m6 
vynikajici pfilnavost k v6t§ing materidlfl 
vceme umfelych hmot. Pfilnavost nat§rove- 
ho filmu je mofno vyuzlt k pfilepeni vodiCa, 
coz se provddi pMmo pfi zhotovovani n6t6- 
nebo pfi pin6ni nad 80 % k p^jeni kovfi 
na vodivou vrstvu. Vodivost vrstvy je zavisld 
na druhu, mnozstvi a velikosti cystic pou- 
zit6ho plniva. Proti dosavadnim pojivovym 
syst6miim Ize dos^hnout u syst^mii podle 
vyn^lezu at dvojn6sobn6 maximdlnl m§rne 
vodivosti V rozmezi 0,0015 az 150 S/cm. 



PftEDMfil 

Vodive tmely a nat^rove hmoty pln6n6 
prfigkovymi plnivy, ktera jsou tvofena pr^s- 
kovym zlatem, stfibrem, medi, hlinikem, 
wolframem, grafltem nebo jejich sm6sl. vy- 
znaesene tfm, ze sest^vaji z vodn6 dlsperze 
pojiva 0 hmotnostnim obsahu 20 a^ 70 % 



Pf iklad 1 

(uvedene pomfiry jsou vzta2eny na hmot- 
nost) 

s Ke 100 g suspenze kopoiymeru styrenu 
(70 %) a vinylacetdtu (30 %) ve vodfi o ob- 
sahu netekavych podilu 52 % se pfidfi 110 g 
priskov§ m6di a 20 g pr^gkoveho grafltu. 
Vznikld smds sa aanese na destlfiku z vy- 

10 sokotlak6ho polyethylenu o rozmSrech 
10 X 10 X 0,3 cm a vysusi se pfi teplote 
80 °C b6hem 50 minut. M6rn6 vodlvoat takto 
vznikl§ vrstvy o tlouStce 0,1 mm odpovldfi 
hodnote 82 S/cm. 

Pf Iklad 2 

Do 50 g suspenze kopoiymeru styrenu 
(60 %) a vinylacetfitu (40 %) ve vodi o ob- 
20 sahu netgkavjrch slofek 42 % se pfid4 80 g 
pr6§kov6hd stfibra. M6rnS vodivost vrstvy 
0 tlougfce 0,3 mm, zhotoven6 popsan^ 
zpiisobem, odpovidd hodnotS 142 S/cm. 



VYNALEZU 

netfekavych slo2ek, tvofen^ch kopolymerem. 
n z 20 a2 80 % styrenu a 80 ai 20 % vinyl- 
acet^tu, ke kter6 je pf idfino 60 ai 98 % prfiS- 
koveho plniva, poCItfino na celkovou hmot- 
nost tmelu v suSinfi, 
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